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@ Kalk-und/oder Magnesiumhydroxid-Aufschlammung. ihre Herstellung und so erhaltenes Hydroxid 

@ Die Aufschlammung von Kalk- und/oder Magnesiumhy- 
droxid mit einem Gehalt an Trockensubstanz von mehr als 
60% enthalt ein Anion Oder Polyanion einer anorganischen 
Saure sowie ein Polyanion, das vorzugsweise ein acr/lisches 
Polymer oder Copolymer ist. 

Die Erfindung betrifft auch ein Verfahren zur Herstellung 
einer solchen Aufschlammung, die Korner, die diese Auf- 
schlammung bilden sowie Mikroblattchen, die durch Ver- 
mahlen der Korner erhalten werden. 
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Beschreibung 

Die Erfmdung betrifft eine Kalk- und/oder Magnesiumhydroxid-Aufschlammung mit einemTrockensubstanz- 
gehalt von mehr als 60%. 

5 Es ist bekannt, Kalk- und/oder Magnesiumhydroxid-Aufschiammungen durch Reaktion von CaO. MgO, 
CaO— MgO mit Wasser odcr durch Vermischen von Calciumhydroxid und/oder Magnesiumhydroxid in einem 
waQrigen Medium herzustellen. 

Bei der Herstellung von KaJkmilch bzw. einer Kalkaufschlammung durch Reaktion von ungeloschtem bzw. 
gebranntem Kalk mit Wasser ist die mittlere TeilchengroBe der Calciumhydroxidteilchen sehr gering, so daB der 
10 Gehalt an Calciumhydroxidteilchen in der Aufschlammung weniger als 20 bis 30 Gew.-% betragen muB. damit 
eine ausreichende FlieBfahigkeit oder eine ausreichende Pumpfahigkeit der Aufschlammung sichergestellt ist 

Urn diesen Gehalt bis auf 50% zu erhohen, wird in der EP-A-03 13 483 die Verwendung eines Polymeren 
und/oder Copolymeren aus mindestens einem ethylenischen Monocarbonsauremonomeren empfohlen. 
Es ist auch bekannt, daB bei Zunahme der TeilchengroBe der Calciumhydroxidteilchen die spezifische OberflS- 
15 che dieser Teilchen abnimmt und daB man durch VergroBem des Durchmessers der Calciumhydroxidteilchen 
die Viskositat der FCalkaufschlSmmung verringem oder auch bei einer vorbestimmten Viskositat den Trocken- 
substanzgehalt der Aufschlammung erhohen kann. 

Um die TeilchengroBe von Ca(OH)2 zu erhohen und damit die Viskositat der Kalkaufschlammung zu verrin- 
gern, wurde bereits in der US-PS 44 64 353 vorgeschlagen, gebrannten Kalk in einem waBrigen Medium in 
20 Gegenwart von 0^ bis 5 Gew.-% Calciumsulfat, bezogen auf das Gewicht des gebrannten Kaiks, der geldscht 
werden soM zu Idschen. Nach dieser Druckschrift wird der gebrannte Kalk geloscht, bis die Temperatur des 
Reaktionsmediums etwa 85** C betragt 

Versuche haben gezeigt daB gemaB einem solchen Verfahren erhaltene Kalkaufschlammungen einen Trok- 
kensubstanzgehalt in der GroBenordnung von maximal 40—45% aufweisen konnen. 
25 Wie auf Seite 335 von "Chemistry and Technology of Lime and Limestone" angegeben, wird durch Verwen- 
dung von Wasser. das SO2 enthalt zum Loschen von gebranntem Kalk die Hydratationsgeschwindigkeit des 
Kalks verringert und die Bildung von groBen bzw. dicken Teilchen begOnstigt, die schnell sedimentieren. 
Kalkaufschlammungen, die durch Ldschen von gebranntem Kalk in Gegenwart von CaS04 hergestellt worden 
sind, weisen aufgrund dieser schnellen Sedimentation nur eine relative StabilitSt bzw. Bestandigkeit in der Zeit 
30 auf. 

Die vorliegende Erfindung hat zum Ziel. diese Nachteile zu beheben. Sie betrifft daher eine Kalk- und/oder 
Magnesiumhydroxid-Aufschlammung mit einem Trockensubstanzgehalt von mehr als 60 Gew.-%. wobei diese 
Aufschlammung jedoch zeitstabil ist, d h. daB mit Hilfe dieser Aufschlammung das Problem der Sedimentation 
von Teilchen vermieden bzw. verhindert wird. Die ErTmdung betrifft daher eine Kalk- und/oder Magnesiumhy- 
35 droxid-Aufschlammung, die eine Viskositat von weniger als 20 P und einen Trockensubstanzgehalt von mehr als 
60 Gew.-% aufweist 

Eine solche Aufschlammung kann durch Ldschen von CaO. MgO. CaO- MgO, vorzugsweise von CaO. mit 
Wasser in Gegenwart eines Anions einer anorganischen SSure, insbesondere von S04" und Q" und in Gegen- 
wart eines Polyanions erhalten werden. 
40 GemaB einem besonderen Merkmal enth^lt die erfindungsgemaBe Aufschlammung mindestens ein Anion 
Oder Polyanion einer anorganischen Saure, vor allem einer starken Saure und vorieilhafterweise einer Saure. die 
aus Schwcfelsaure. schwefliger Saure. Chlorwasserstoffsaure ausgewahit worden ist, sowie mindestens ein 
Polyanion. 

Das Anion der anorganischen Saure. das vorteilhafterweise SOa". CI" oder ein Gemisch aus diesen ist. 
45 ist in der Kalkaufschlammung in einer Konzentration vorhanden, die allgemein 1 bis 50 g/1, vorteilhafterweise 6 
bis 50 g/1 und vorzugsweise 6 bis 30 g/1 ausmacht. 

Vorteilhafterweise stammt dieses Anion aus einem Calcium- oder Magnesiumsalz einer anorganischen Saure, 
insbesondere aus CaCb. MgCb, CaS04 (vorzugsweise in Form von CaS04 • 1/2 H2O). MgS04 (vorzugsweise in 
Form von MgS04 • 7H2O) und ihren Gemischen. 
50 Das bei einer besonderen Ausfuhrungsform der erfindungsgemaBen Aufschlammung in dieser vorhandene 
Polyanion ist vorteilhafterweise ein Polyanion, das andere Anionen als anorganische Saureanionen enthalt und 
insbesondere ein Polymeres oder Copolymeres. welches anionische Monomereinheiten enthalt, die von Mono- 
meren der folgenden Gruppe stammen: AcryisMure und ihre Saize, Methacrylsaure und ihre Salze. Vinylbenzol- 
sulfonsaure und ihre Salze, 2-Acrylamino-2-methylpropansulfonsaure und ihre Salze, 2-Sulfoethylmethacrylat 
55 und seine Salze. Die Konzentration dieses Polyanions in der Aufschlammung betragt beispielsweise 1 bis 50 g/1, 
jedoch vorzugsweise 10 bis 30 g/1. 

Bevorzugte Polyanionen sind die Acryipolymeren oder -copolymeren, insbesondere die Polyacrylate, Polyme- 
thacrylate. die Copolymeren aus Acrylsaureester und Methacrylsaureester sowie deren Gemische. 
Aufschlammungen nach der Erfindung konnen in ihren Ausfuhrungsformen eine Viskositat im Bereich von 
60 500 cP (0,5 Pa - s) und 1 500 cP ( 1 ,5 Pa • s) sowie einen Trockensubstanzgehalt von mehr als 60 Gew.-% aufweisen. 
GemaB einem anderen Merkmal der erfindungsgemaBen Aufschlammungen enihalten sie einen betrachtli- 
chen Anteil an dicken Teilchen wie Teilchen mit einer KorngroBe oberhalb 100 jim. So enthalt in ihren Ausfuh- 
rungsformen die Aufschlammung nach der Erfindung Calciumhydroxid- und/oder Magnesiumhydroxidtellchen 
von betrachtlicher KorngroBe. Die Aufschlammungen nach der Erfindung zeichnen sich durch gute Stabilitat 
65 Oder hohen Widerstand gegenuber der Sedimentation aus, was ihren Transport und ihren Einsatz bzw. ihre 
Verwendung erleichtert 

Vorteilhafterweise haben mindestens 20%, vorzugsweise mindestens 30% der Calciumhydroxidteilchen eine 
KorngroBe bzw. einen Durchmesser uber 100 jxm. GemaB einem besonderen Merkmal einer solchen Kalkaufs- 
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chlammung weisen mehr als 80% der Calciumhydroxidteilchen eine KorngroBe oberhalb 20 ^im auf. 

Die erfindungsgemaBe Aufschlammung ist in einer Ausfuhrungsform eine Aufschlammung, die im wesenlli- 
chen nur Ca(OH)2 enthalt So enthalt enisprechend einer Besonderheit dieser Ausfuhrungsform die Aufschlam- 
mung weniger als 5 Gew. vorzugsweise weniger als J Gew.-o/o und sogar eiwa nur 0 Gew.-% Magnesiumhy- 
droxid, bezogen auf das Gesamtgewicht an Calciumhydroxid und Magnesiumhydroxid. 5 

Die Erfindung betrifft ebenfalls ein Verfahren zur Herstellung einer Kalk- und/oder Magnesiumhydroxid- 
Aufschlammung, insbesondere einer Aufschlammung, die einen Trockensubstanzgehalt von mehr als 50 Gew. 
-% und eine ViskositSt von weniger als 1500 cP (1.5 Pa s) aufweist. d. h. einer Kalkaufschlammung nach der 
ErTmdung. 

Entsprechend dem erfmdungsgemaBen Verfahren wird Calciumoxid und/oder Magnesiumoxid mit minde- lo 
stens einer waBrigen Losung geloscht, die mindestens ein Anion oder ein Polyanion einer anorganischen Saure 
enthall, vorteilhaftcrweise einer starken anorganischen Saure und insbesondere SOs". 504*", Cl~ oder ein 
Gemisch von diesen und/oder ein Polyanion, das SO3" oder SO4" oder Cl~ oder deren Gemisch enthalt; man 
gibt zu der waBrigen Losung ein Polyanion vor, wahrend oder am Ende der Reaktion des Loschens des 
Calciumoxids und/oder Magnesiumoxids. 

Vorteilhafterweise wird im Verlauf oder am Ende der Reaktion ein Polyanion zugesetzt, das andere Anionen 
als anorganische Saureanionen enthSlt, insbesondere ein Polymer oder Copolymer, welches anionische Mono- 
mereinheiten umfaBt, weiche von Monomeren stammen. die zu der Gruppe bestehend aus Acrylsaure und ihre 
Salze» Methacrylsdure und ihre Salze. 2-Acrylamino*2-methylpropansulfonsaure und ihre Salze. 2-SulfoethyIme- 
thacrylat und seine Salze gehoren. 

Die Reaktion des Loschens von CaO, MgO oder einem ihrer Gemische wird vorteilhafterweise mit Hilfe einer 
Losung vorgenommen, die 1 bis 50 g/1, vorzugsweise 6 bis 50 g/l und insbesondere 6 bis 30 g/l SO4" und/oder 
CI ~ enthalt 

Bei dieser Loschreaktion wird das Reaktionsmedium in Bewegung und die Temperatur des Mediums bei 
unterhalb 30° Q vorzugsweise bei 20** C, gehalten. 

Vorteilhafterweise wird die Reaktion des Loschens durch Messen der Viskositat des Reaktionsmediums 
kontroUiert bzw. gcregelt Beispielsweise setzt man Calciumoxid und/oder Magnesiumoxid der Losung zu, bis 
eine Viskosi tat im Bereich von 300 bis 1 200 cP (03 bis 1 ,2 Pa • s) erreicht ist 

GemaB einer Ausfuhrungsform des erfmdungsgemaBen Verfahrens werden Calciumoxid und/oder Magne- 
siumoxid mit einer waBrigen Ldsung geldscht die mindestens ein Anion einer anorganischen Saure» insbesonde- 
re 804" und CI"" Oder ein Polyanion einer anorganischen SSure enthalt, bis das Reaktionsgemisch eine Viskosi- 
tat im Bereich von 300 bis 1200 cP aufweist; dann wird dem Gemisch ein acrylisches Polymer oder Copolymer 
zugesetzt vorzugsweise ausgewahit aus einem Polyacrylat oder Polymethacrylat oder einem Copolymeren aus 
Acrylsaure- und Methacrylsaureestcm oder einem Gemisch aus diesen. so daB die genannte Viskositat vermin- 
dert wird; dann wird noch Calciumoxid und/oder Magnesiumoxid zu dem Gemisch zugegeben, urn dieses zu 
loschea bis man eine Viskositat im Bereich von 300 bis 1200 cP erhalt 

GemaB einer besonderen Ausfuhrungsform wird das Calciumoxid mit Hilfe einer waBrigen Losung geloscht, 
die mindestens ein Anion, vorzugsweise ein Polyanion einer anorganischen Saure sowie ein acrylisches Polymer 
und/oder Copolymer enthalt 

Die Aufschlammung von Kalk- und/oder Magnesiumhydroxid, die beispielsweise in der vorstehend beschrie- 
benen Weise hergestellt worden ist kann dann einer Phasentrennung (beispielsweise einer Filtration) unterwor- 
fen werden. um eine Feststoffphase (die die Teilchen enthalt) und eine flussige Phase zu erhalten. 

Die Feststoffphase, die vorteilhafterweise getrocknet wird, wird dann vermahlen, um Mikroblattchen, insbe- 
sondere von Calciumhydroxid, zu biWen. Diese Mikroblattchen kdnnen dann, wenn erforderlichc, getrocknet 
werdea 

Nach dem emeuten Vermischen dieser Mikroblattchen mit Wasser kann eine Aufschlammung von ICalk- 
und/oder Magnesiumhydroxid erhalten werden, die insgesamt Mikroblattchen von Calciumhydroxid und/oder 
Magnesiumhydroxid enthalt 

Die Erfindung betrifft daher auch eine Aufschlammung, weiche Mikroblattchen von Calcium- und/oder 
Magnesiumhydroxid enthalt. 

Solche Mikroblattchen weisen vorteilhafterweise eine Dicke bzw. Starke von weniger als 0,5 \im, vorzugswei- 
se von weniger als 03 M-m auf und konnen bei Ausfuhrungsformen zueinander parallele Unter- und Oberseiten 
aufweisen, wobei die Oberflache dieser (beiden) Seiten weniger als 200 jim^, vorzugsweise weniger ais 100 om^ 
betragt 

Die Erfindung betrifft ebenfalls Mikroblattchen von Calcium- und/oder Magnesiumhydroxid, die vorteilhaf- 55 
terweise eine Dicke von weniger als 0,5 \im (vorzugsweise weniger als 03 \im) aufweisen sowie eine untere 
AuBenseite und eine obere AuBenseite, die zueinander parallel liegen, wobei die Oberflache dieser Seiten bzw. 
Flachen weniger als 200 jim^, vorzugsweise weniger als 1 00 \im^ betragt. 

Wenn man das Reaktionsgemisch nur einer Phasentrennung, beispielsweise einer Filtration, und gegebenen- 
falls einer Trocknung unterwirft erhalt man Komer oder Teilchen von Ca(0H)2 in Form von Mikroblattchen in eo 
emer Dicke von weniger als 0,5 um, vorzugsweise von weniger als 03 ^im. Diese Mikroblattchen weisen vorzugs- 
weise eine untere AuBenseite und eine obere AuBenseite auf, die zueinander parallel verlaufen, wobei die Flache 
dieser Seiten weniger als 200 ^im^, vorzugsweise weniger als 100 jim^ betragt 

GemaB einer Ausfuhrungsform weisen solche Komer bzw. weist ein solches Granulat eine mittlere Komgro- 
Be von mehr als 20 pm, vorzugsweise von mehr als 50 \Lm auf. Vorzugsweise liegt die KorngroBe von mehr als 65 
80% der Teilchen oder Komer oberhalb 20 ^lnrL 

Besonders vorteilhaf te Kdrner oder Granulate sind diejenigen mit einer KorngroBe von mehr als 100 ^im, 
vorzugsweise von mehr als 250 jim. 
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Diese Komer bzw. Granulate nach der Erfindung besitzen groBe Poren (beispielsweise von 30 bis 35 ami so 
daO sie vorteilhafterweise zum Emfangen von dicken Teilchen verwendei werden. 

Weitere Einzelheiten und Merkmale der Erfindung gehen aus der folgenden Beschreibung hervor, in der auf 
die Herstellungsbeispiele sowie auf die beigefiigten Zeichnungen Bezug genommen wird. 

In den Zeichnungen zeigt 

Fig. 1 eine schematische Ansicht einer Aniage, die zur Herstellung einer Aufschlammung nach der Erfindung 
verwendet warden kann; und ^ 

Fig. 2 und 3 Ansichten bzw. Aufnahmen eines Calciumhydroxidkoms nach der Erfindung. 

Die zur Herstellung der Aufschlammung nach der Erfindung genutzte Aniage umfaBt einen Bottich 1 
vensehen nut emem KQhImantel 1 1 und einem Ruhrwerk 12 (vorzugsweise vom Typ Ankerriihreri Das Calcium ' 
und/^er Magnesiumoxid oder das Calcium- und/oder Magnesiumhydroxid wird in einen Trichter 2 gefullt und 

or^" c!lA\f w ^'"^ Endiosschncckc 3 zugeftihrt Die Geschwindigkcit des RQhrwerks betragt befepielswei- 

se 2(K} Dis 600 upn4. 

Wasser, das Anion einer anorganischen SSure und das Polyanion werden jeweils dem Bottich 1 Qber die 
Leitungen 41 bzw. 42 bzw. 43 zugefuhrt 

Der Bottich 1 weist an seinem Boden eine Austragsleitung 5 fur die entstandene Kalk- und/oder Magnesium- 
hydroxid- Aufschlammung auf. ^ 

Vorteilhafterweise ist der Bottich 1 auch mit einer Vorrichtung 6 zum Messen der ViskositSt ausgestattet die 
an em Regelungssystem 7 angeschtossen ist. welches auf den Motor 8 einwirkt, der die Endlosschnecke 3 
ITZ^^K " ^y^^^^ 7 crm6g!icht dann, die Zugabegeschwindigkeit von Cao. MgO, CafOHb und/oder 
Mg(OH)2 zu steuem. urn das vorgegebene Viskositatsniveau zu erhalten. d. h. urn am Ende des Arbeitsganges ein 
ProduktmitemervorbestimmtenViskositatzuerhalten. b 6 ^ ■ 

Ein Temperaturfuhler 9 ist an ein Steuersystem 10 eines EinlaBventils 21 fur eine Kuhiflussigkeit in den Mantel 
1 1 des Bottichs 1 angeschlossen. Auf diese Weise kann sichergestellt werden. daB die Temperatur des im Bottich 
enthaltencn Gemisches erne vorbestimmte Temperatur. beispielsweise 40'^Q vorzugsweise 30'^C. nicht Ober- 

Herstellungsbeispiele 
Beispiel 1 

Zu einer waBrigen L6sung, die lOg/1 CaSO* • HjO enthielt. wurde Calciuraoxid gegeben. Wahrend der 
exothermen Hydratadonsreaktion wurde die Temperatur des Mediums bei etwa 30-C gehaltea Diese Hvdrata- 
tionsreaktion wurde unter RQhren (Umdrehungsgcschwindigkeit 400 UpM) durchgefQhrt 

Das m der Lftsung vorhandene Caldumsulfat henunte die Hydratationsreaktion, d. h. verringerte die Hvdrata- 
tionsgeschwindigkeit und ermdglichte somit ein besseres Abfuhren der bei der Reaktion freigesetzten Warme. 

Sobald die Viskositat des Reaktionsgemisches 800 cP betrug. wurde Natriumpolyacrylat in einer Menee 
entsprechend 1 % des angestrebten Gewichtes von Calciumhydroxid in der Kalkauf schlSmmung zugesetzt Naf h 
diesem Zusatz wies das gerQhrte Gem.sch eine ViskositSt von 300 cP (03 Pa s) auf. Dann wurde weiter 
Calciumoxid zu dem Gemisch gegeben. bis die VislcositSt etwa 800 cP betrug. Wahrend der Hydratationsreak- 
tion des Calciumoxids wurde die Temperatur des Reaktionsmediums bei etwa 30" C gehalten. 

Die auf diese Weise hergestellte Aufschlammung wies eine Konzentration an Ca(OH)2 von etwa 65% auf. 

Beispiel 2 

Beispiel 1 wurde wiederholt mit der Abwandlung, daB zunachst eine L6sung enthaltend 1 0 g/l aS04 • 1/2 H»0 
und 6 g/l Natnumpolyacrylat hergestellt iind'danh der ungeldschte Kalk mit Hilfe dieser Losung geloscht wurde 
bis man eine VBkositat von 800 cP erhlelt Die auf diese Weise erhaltene Aufschlammung wies eine Konzemra 
tion an Ca(OH)2 von etwa 65-70 Gew.-% auf. ivonzenira 

Durch Filtriefen wurden aus dieser Aufschlammung Ca(OH)2-Teilchen gewonnen. wie sie in den Fig. 2 und 3 
gezeigt sind. Diese Teilchen zeigten sich in Form eines Ganzen oder eines Gemisches von Mikroblattchen. Die 
Dicke dieser Mikroblattchen lag in der GrdBenordnung von 0.1 bis 0.2 |im. Diese Mikroblattchen wiesen eine 
tetmg «wa^2?bis 5"o"Jm"* ""^^^ AuBenseite auf. die zueinander parallel verliefen. Die Oberflache dieser Seiten 

In der folgenden Tabelle sind die KorngrdBenverteilungen der in diesem Beispiel hergestellten Kalkaufs- 
chlammung und einer Aufschlammung vom klassischen Typ. d. h. nach dem SUnd derTechnik, aufgefQhrt 
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Tabelle 



Aufschl^Lnmiung 
gemafi Beispiel 



Au f s ch 1 anuDung 

gemaB Stand der Technik 



Ca(OH)2 Gev.*% 

Gev.*% Teilchen mit 
einer KorngrdBe von 

+ 500 Mm 

+ 250 MM 

+ 200 

+ 100 /xm 

+ 80 Mm 

+ 10 

+ 5 lim 

+ 2 Mn 



65-70 



25-35 



5 
17 
25 
36 
40 



10 



15 



20 



25 



5 
15 
50 



35 



Wie die Tabelle zeigt, ist die erfmdungsgemaBe Aufschlammung dieses Beispiels durch die Anwesenheit von 
Teilchen oder Kornern mit einer mittleren KomgroBe von weit uber 20 jim (um etwa 50 jun mehr) gekennzeich- 
net Taisachlich weisen mehr als 80 Gew.-% der Teilchen eine KorngrdBe von Qber 20 auf. Eine betrSchtUche 
Anzahi der Teilchen weist eine Komgr6Be von mehr als 250 \m auf. 

Beispiel 3 

Beispiel 1 wurde wiederholt mit der Abwandlung, daB eine Losung, die 20 g/1 MgS04 ■ 7 H2O anstelle einer 
Losung, die 10 g/1 CaS04 • 1/2 H2O enthielt, eingesetzt wurde. Auf diese Weise konnte eine KalkaufschlSmmung 
hergestelU werden,die etwa 65 Gew.-o/o Ca(OH)2 enthielt 

Trotz der Anwesenheit einer betrachtlichen Menge von Kornern mit einer KorngrdBe Uber 200 \im wurde 
festgestellt, daB eine solche Kalkaufschlammung eine ausgezeichnete Stabilitat von mehr als 24 Stunden ohnc 
Ruhren sowie von mehr als 15 Tagen bei leichtem Ruhren (100 UpM) aufwies. 

In der folgenden Tabelle sind die Werte fur die Viskositat der Kalkaufschlammung in einem Bottich und unter 
leichtem Ruhren aufgefuhrt 

Verweilzeit (Tage) Viskositat (cP) 



1 
2 
3 
4 
5 
6 



315 
310 
320 
315 
307 
315 



Eine solche Kalkaufschlammung kann Dank ihrer Stabilitat leicht in Tankwagen transportiert und aus diesem 
abgegeben werden. 
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Beispiel 4 

J2 fj>!genden Tabelle sind die Temperaturen des Mediums nach Zugabe von 150 g CaO in 600 ml einer 
waBngenUsung.d.egegebenenfallsaS04SowieNatriumMycarbonatenthieltaufSrt 



to 










15 




0 


2 g/1 


10 g/1 




Natriumpolycarbonat 


0 


2 g 


2 a 


20 


Temper atur ''C nach 
X Hinuten 








25 


0 


20 


20 


20 




1 


48 


40 


37 




3 


54 


49 


44 


30 


5 


60 


55 


48 



35 



40 



45 



50 



55 



60 



65 
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PatentansprOche 

Polyanion enthalt. urn in der Aufschlammung eine Viskositat von weniger als 1500 cP, vorzugsweise im 
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Bereich von 500 bis 1500 cP sicherzustellen. 

2. Aufschlammung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet. daB das Anion oder Anion des Polyanions 
einer anorganischen Saure ausgewahlt wird aus SO3", SO4" und CI~. 

3. Aufschlammung nach Anspruch 1 oder 2. dadurch gekennzeichnet, dafi sie 1 bis 50 g/l des Anions oder des 
Anions des Polyanions einer anorganischen Saure enthalL 

4. Aufschlammung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daB sie 6 bis 50 g/I, vorzugsweise 6 bis 30 g/l 
des Anions oder Anions des Polyanions der anorganischen Saure enthalt 

5. Aufschlammung nach einem der Anspriiche 1 bis 4. dadurch gekennzeichnet, daB das Polyanion ein 
Polymer oder Copolymer ist, welches anionische Monomereneinheiten enthalt, die von Monomeren aus der 
Gnippe umfassend Acrylsaure und ihre Salze, Methacrylsaure und ihre Saize, Vinylbenzylsulfonsaure und 
ihre Salze, Acrylamino-2-methyIpropansulfonsaure und ihre Salze, 2-Sulfoethylmethacrylat und seine Salze 
stammen. 

6. Aufschlammung nach Anspruch 5. dadurch gekennzeichnet daB sie I bis 50 g/t vorzugsweise 5 bis 30 g/l 
Polyanion enthalt 

7. Aufschlammung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet daB sie ein Anion oder Polyanion einer 
anorganischen Saure und ein Polyanion ausgewahlt aus den acrylischen Polymeren und Copolymeren 
enthalt 

8. Aufschlammung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet daB die acrylischen Polymeren und Copoly- 
meren ausgewahlt ^ind aus den Poiyacrylaten, Polymethacrylaten, Copolymeren von Acrylsaure- und 
Methacrylsaureestem und deren Gemischen. 

9. Aufschlammung nach einem der vorangehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet daB mindestens 
20%, vorzugsweise mindestens 30% der Calciumhydroxidteilchen eine KomgrdBe von mehr als 100 (im 
aufweisen. 

to. Aufschlammung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet daB mehr als 80% der Catoiumhydroxidteil- 
chen eine KomgrdBe von mehr als 20 pjn aufweisen. 

1 1. Aufschlammung nach einem der AnsprQche 1 bis 8. dadurch gekennzeichnet daB sie Mikroblattchen aus 
Calciumhydroxid enthait 

12. Aufschlammung nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet daB die Mikroblattchen eine Dicke von 
weniger als 0,5 p,m. vorzugsweise von weniger als 03 ^im aufweisen. 

13. Aufschlammung nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet daB die Mikroblattchen eine untere Au* 
Benseite und eine obere AuBenseite aufweisen, die zueinander parallel verlaufen und daB die Oberflache 
dieser Seiten weniger als 200 ]Lm\ vorzugsweise weniger als 1 00 jrni^, betragt 

14. Aufschlammung nach einem der vorangehenden Anspruche. dadurch gekennzeichnet daB sie weniger 
als 5 Gew.-%, vorzugsweise weniger als 1 Gew.-% Magnesiumhydroxid, bezogen auf das Gesamtgewicht 
von Calciumhydroxid und Magnesiumhydroxid, enthalt 

15. Verfahren zur Herstellung einer Kalkaufschlammung nach einem der AnsprQche 1 bis 10, dadurch 
gekennzeichnet daB man Calciumoxid und/oder Magnesiumoxid mit Hilfe einer waBrigen Ldsung Idscht 
die mindestens ein Anion oder ein Polyanion einer anorganischen Saure enthalt und daB man der waBrigen 
Ldsung vor, wahrend oder am Ende der Reaktion des Ldschens ein Polyanion zusetzL 

16. Verfahren nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet daB man das Calciumoxid und/oder Magnesium- 
oxid mit einer Losung loscht die mindestens ein Anion, ausgewahlt aus SO3-, 304" und CI*" und/oder ein 
Polyanion, enthaltend SOa". 804* und Cr, enthalt und daB man im Verlauf der Reaktion oder am Ende 
der Reaktion ein Polymer oder Copolymer zusetzt das anionische Monomereneinheiten enthalt die aus 
Monomeren hervorgegangen sind, welche der Gruppe, umfassend Acrylsaure und ihre Salze, Methacrylsau- 
re und ihre Salze, Vinylbenzylsulfonsaure und ihre Salze, Acrylamino-2-methylpropansulfonsaure und ihre 
Salze und 2-Sulfoethylmethacrylat und seine Salze, angehoren. 

17. Verfahren nach Anspruch 15 oder 16, dadurch gekennzeichnet daB man das Calciumoxid mil einer 
Losung loscht die 1 bis 50 g/l, vorzugsweise 6 bis 30 g/l, SO4 " und/oder CI*" enthalt 

18. Verfahren nach Anspruch 16 oder 17, dadurch gekennzeichnet daB man im Verlauf oder am Ende der 
Reaktion ein Polyanion, ausgewahlt aus einem Polyacrylat oder Polymethacrylat oder einem Coj>olymeren 
von Acrylsaure- und Methacrylsaureestem oder einem Gemisch aus diesen so zusetzt daB die IConzentra- 
tion an Polyanioa ausgewahlt aus einem Polyacrylat oder Polymethacrylat oder einem Copolymeren von 
Acrylsaure- und Methacrylsaureestem oder einem Gemisch aus diesen im Bereich von 1 bis 50 g/l. vorzugs- 
weise im Bereich von 5 bis 30 g/l, liegt 

19. Verfahren nach einem der Anspruche 15 bis 18, dadurch gekennzeichnet daB man das Reaktionsgemisch 
nihrt und die Temperatur des Reaktionsgemisches unterhalb 30* C, vorzugsweise unterhalb 20'*C. halt 

20. Verfahren nach einem der Anspruche 15 bis 19, dadurch gekennzeichnet daB man die Viskositat des 
Reaktionsmediums regelt. 

21. Verfahren nach Anspruch 20, dadurch gekennzeichnet daB man der Ldsung Calciumoxid zusetzt bis zu 
einer Viskositat im Bereich von 300 bis 1200 cP. 

22. Verfahren nach Anspruch 20. dadurch gekennzeichnet daB man Calciumoxid und/oder Magnesiumoxid 
mit^ einer waBrigen Ldsung, die mindestens ein Anion einer anorganischen Saure, insbesondere S04° und 
CI Oder ein Polyanion einer anorganischen Saure, enthalt loscht bis das Reaktionsgemisch eine Viskositat 
im Bereich von 300 bis 1200 cP aufweist und daB man dann dem Gemisch ein Acrylpolymer oder -copoly- 
mer, vorzugsweise ausgewahlt aus einem Polyacrylat oder Polymethacrylat oder ein Copolymer aus Acryl- 
saure- und Methacrylsaureester oder einem Gemisch aus diesen zusetzt um die Viskositat zu vermindem 
und daB man dann dem Gemisch noch Calciumoxid und/oder Magnesiumoxid zusetzt bis man eine Viskosi- 
tat im Bereich von 300 bis 1 200 cP erhalt 
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S;nn?^^^^II."!f A"*P'-"<^he 1 5 bis 22, dadurch gekennzeichnet daB man Cakiumoxid mit einer 

Losung oscht. die mmdestens em Anion einer anorganischcn SSure. vorzuesweise ein P^l^i^n Ih^l 
anorgan.schenSaureundeinAc,7lpoIymerund/oder.J>polymJr»^^^^^^ 

oi.^Il [^S^ • Calciumhydroxid und/oder Magnesiumhydroxid mit einer Dicke von weniger als 
nfrZ?^^**"'^ .""ilf " ^ ""^^"^ ™d eine obere Seite aufweise^LSSde? 

parallel verlaufen. wobe. d.e Flache dieser Seiten weniger als 200 ^m^ vor^ugswcise weS« ^5S) |S 

m j!!!?!^")" ''u-^ Herstellung von Mikroblattchen nach Anspruch 24 angewandt werden kann bei dem 

r m1 einem der Anspriiche I bis 10 herstelit. dadurch geken4elJhnet. daB man 

^hiutr Phasentrennung unterwirft. bei der man eine Feststoffphase un5 SS« PhaS 

In .eleL^rf^n^^^"'"'''^.'^'' Feststoffphase trocknet. daB man die F^tstoffphase vermS Jnd dS 
man gegebenenfalls die vermahlene Feststoffphase trxxknet "crmanii una oatt 

30. Verfahren zur Herstellung von Komern oder Granulat nach einem der Anspruche 26 bis 29 d.rf„r^l. 
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